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Beschreibung 

-^^^^^ 

1 DurchEmulgierungvonkonven^ 
25 SmttAUoniakoderAminenneutralisiert. 

Die *. -^^^^ 

5? d ^^ von 30 bis 70 mg KOH/g Herge^ und 

30 ^ °Dte Alkydsysteme des zweiten Typs werden JStaSi Uwngsmicteln in Wa»er gelost oder 

nach Neutralisation rait Aminen und Zusatz ^.XhSS relativ geringe Hydrolysebestandigke.t auf. 

idbssrSfK^sr^^ «— *• ™ ™ s ° nd eme erh ; h 

feSSSSrS - — Haftung - Melallen _ v^» 5 — 
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. ,. ju .unit vnrruesweise 10 bis 70 Gew. insbesondere 20 
Das erfindungsgemaB verwendete B ™ S * [ W**?*?0 b is 35 Gew. insbesondere 10 bis 30 Gew.-% eines 
bis 45 Gew. ■% einer 01- oder Fettsaurekomponente, 10 bis 35 oe , . msbesondere 3 bis 8 Gew.-°/o ernes 

SSS2S. - * bb .o — — 

Anhydrid. Frfindung wird die 01- oder Fettsaurekomponente. das Polyeiher- 

In einer Ausfuhrungsform der vorheg »den Erfmdang «A rfl at mehrwertigen Alkohol* gem.SCht 

polyoL die einbesige Carbonsaure ^^100 Gew * d ^ eis / 240 bis erbitzt, bis der J^Oiwchw io 

und auf eine Temperatur voa etwa 180 b« 260 Q v^gs^ase dchemle ablich Qber die Alkohol- 

Umesterungsbereich erreicht at Der Un ^^'»" d h S;iS iitohol und die gesamte Dlcarbonsaure oder 
mischbarkeit kontrolliert werden. D ?^ a 7^ e £f G ^S wlfd auHSO bis 260'CTvorzugsweise 240 bis 250«C 
ihr Anhydrid werden zugegeben und das er n a '^^ e ™"„^ ,r 9 , lfweisL 

erhhzl bis das Gemisch eine Saurezahl von 3 b» ! » Pf*^^^ ver wendet wird. wird vorsxehende ,5 

Falls als 6l- oder ^^*^^^^T£^^^SZt bevorzugt. Fur den Fall, daB die Ol- 
schrittweise Zugabe des mehrwertigen AJJ"^ J^. d« - st ein Eimop f verfahre n 

oder Fettsaurekomponente m situ aus Vorstufen, z. 3. Fettsaure una '•s 

bevorzugt . y> , lrn „ ut/t trocknende Ole oder Fettsauren trockender Ole 

Als 01- oder Fettsaurekomponente werden bevorzugt * r ^ e ™ e e ~ aUe natiir iich vorkommenden Ole. die 20 
verwendet. Die erfindungsgemaB ^^S^S!^^^ "trocknendes Or bedeu- 

SfS^iJS^^ 10 bis 24 Koh,enstoffatome pro 

ss^s^ ^ Kabeljau6U Wal * und 

' od D tir^ 

15 bis etwa 40 Gew.-% des Endprodukts variieren. _ fettsauren mit 10 bis 24 Kohlenstorfatomen 

Der Ausdruck trocknende Ole schbeBt audi Ester ^^^^^Svoa Fettsaure zu Triol 3 : 1 

etwa20 Gew.-o/o des Basisalkydharzes. Anhvdride besitzen 4 bis 10 Kohlenstoffatome 

Die erfindungsgemaB verwendeter ^^^^^^^S^^^iur^ und ihre Anhydride 
pro Molekul und schlieBen ^'P^tische, cycloahphausche^^^^ Adipinsaure, Gluxarsaure, 

ein. Beispiele fur diese Sauren bzw. ^^"^^i^S^^ Mengen, die erfindungsgemaB 
Azelainsaure und Phthalsaure ^ die Anhydnde ^^J^g^ etwa 15 bis etwa 30Gew,°/o des 

SnSn^^ 

wertige Alkohole sind Glycerin, Pentaerythrit """^^"^P^j^ Trig | yc erid verwendet wird, wird der 
Wenn als trocknendes Ol ^SeSa^^dh™ mzwei Portionen zugegeben. Die 

mehrwertige Alkohol vorzugswe.se bei «»tr Herswllung de Bu ua 'g^rzes vorzugsweise 

Basisalkydharzes. . o« e i„iwHhiir7 etwa3 bis etwa 15 Gew.-%, vorzugsweise etwa 3 

Zur besseren Emulgierbarkeit werden in du Bas »^kyA« ;f PolvDropvienglykoI oder Polytetrahydrofuran 
bis etwa 8 Gew. .* Polyetherpo yole, eine lange 

einkondensiert. Vorzugsweise besuzen d^ | nde der Kette . Da5 be vor- 

Kette wiederkehrender Oxyethyleneinheuen nut emer Hydroxyigruppe an j 
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zugte mittlere Molekulargewieht der verwendeten Polyglykole betragt etwa 400 bis etwa 3000. vor.ags.eise 

etwa 1000 bis etwa 5000. Vpr^teruntr oder Umesterung, wie in der Alkydharzchemie 

Das aus vorstehenden ^^^9^^^^^ B y^^KOWg eingestellt. Bezogen auf die 
iibUch.hergestellteBasi^ E^oxidharz, sowie 0 bis 

Gesamsnenge werden dana 3 bis J°^«e£ 2nd das Reaktionsgemisch wird bis zu einer 

20Gew.-%, vorzugsweise 0 bis 10Gew.-»/o Fettsaure zuges eat u " ume esetzt Die erfindungsgemSBen 
Saurezan. von 3 bis SO^KOWg, £^ 

phenol A Epoxidharze) oder Buphenol f^^^^g^^TOSeo bis 2000. AuBerdem sind epoxidierte 

mil einem Epoxy*quivatentgewicht von 130 bis 4000, V °™W*£^^ Hexylglycidylcther, 2-Ethylhexylgly- 

Novolake.alipl^isc^ 

cidylether, l.*He^oldigh^dyU^ 

HTKSKSK^ e ^' iertes Soja61 oder epoxidiertes Leinal 

einsetzbar. r „ Am Tvo Bisohenol A oder Bisphervol F mit emero Epoxidaquivaient- 

Zusatz von Solv 5 ntta. S5??£S^^^ k8nn«n di« ertlndunw 



60 



65 



4.Chlor^,3- P henyldiisocyanat, Dtphe^ 
eines Neutralisierungsmme.s --icht werden ^ 

werden. taiUgyn™™^ Viskositat in Wasser 

Diethanolamin/Triethanolamin. Aminopropanol oder D ™** *^ 

Sorgani^^^ wie Kalium- od/r Natnumhydroxid oder Carbonate verwendet werdin. 

verwendet werden, eine deddich verbesserte Haftung auf verschiedensten Untergrunden, insbesondere auf 
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Metallen. deutlich verbesser te Korrosionsschutzwirkung und eine schnellere Trocknung und Entwicklung der 

Die erfindungsgem&B hergestelUen Bindemittel k6nnen in ublicher Weise zu piginenrierten oder unptgmen- 
tterten Lacken weiter verarbeitet werden. Die erfmdungsgemaBen Bindemittel kOnnen Gbhche Addttive wie 
Siccative, AntischaumiDiuel. Netzmiuel, EConservierungsstoffe us*, enthaiten. Die aus dem "f 1 ^ 11 ^^^^ 
Bindemittel hergestellten Lacke werden bevorzugt bei Raumtemperatur oder un Falle der foroerten Trocknung 
im Temperaturbereich bis ca. 120 e C getrocknet In {Combination mit waBngen Vernetzerhareen, wie z. B. 
Harnnoff, Melamin- oder Phenolharzen, smd aber auch Einbrennlacke hersteUbar. 

Die Folgenden Beispiele erlautern die Erfindung. 
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gie Komponenten A, B, C, D und * ™*£l™J£wund solangc verestert, bis eme Saurezah von 

2£fr b?"u !iS/r Saurezahl von < 15 mg KOH/g vereste^ Wasser N emulgiert Die eventuelle 

haltder Emulsion wurde auf 43 % eingestellt 

Vergleichsbeispiel 

109 gTItandioxid 
109 g Zinkphosphat 
20 109 gSchwerspat 

10 g Siccativgemischauf Cobalt- undZirtonbasis Trockenschichtstarke von 75 tun aufgebracht 

Die Lacke warden aaf einem entfet «ten Stahlblech m ■ c ™ r J. r ° D1N 53l51| Elastizitat mit der Enchsent.e- 
Nach einer Woche Trockenzeit wurde die ; "*" U J£ ^ ™ch DIN 50021 geprtft. 

6egenttber 

beispiels wieder. 
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Patentansprilche 

1 Wasssrsmulgi.tbaru Alkydharz. erMhfeh dure* UmstBunj sines Alkydharzes mil eliKn EpcxU u»d « 

Gegenwart einer Fettsaure durchgefixhrt wird 
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3 WasseremulgierbaresAlkydharz r^ 

eingese«te Alkydharz a» S einer Ol- <^«S^& 9 £g%£ einbasigen Carbonsaure und emer 
Polyeiherpolyol mit einem Motekulargewcht von 400 dis w 

SSrbonrtu™ bzw. deren Anhydnd terjjW*^ he t bIs 3 , dadurch gekennzeichnet, daB das 

setztwird. . mtj1 ., r u flrfifi Alkvdharz nach einem der Anspr&che 1 bis 6, das in 

9 Bindemittel, urafassend cm was seremulgierb ares AiKyanara 

Wasser emulgicrt 1st . rpn Alkvdharzes nach einem der Anspniche 1 bis 6 zur Herstellung 

10. Verwendung ernes wasseremulgierbaren Alkyd&arzes nac 
von ptgrnentierten oder unpigmentierten Lacfcen. 
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